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(g) Holxschutzanstrich. 

fS\ Fin Hnbschutzanstrich besteht aus a) einem die Holzoberfiache penetrierenden Grundanstrich, der 
@ ein phenol enthalt, und b) einern konventionellen Deckanstrich. Vorzugswe.se 

enthalt der Deckanstrich ein Uchtschutzmittel. 
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HOLZSCHUTZANSTRICH 
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Mikrooganismen. insbesondere durch Pilze, em ootische Bild der Holzober- 

^Obliche Methode. Holz gegen Lichtschad.gung , zu £^^££Z**^. insbesondere 
fllche zu verzichten, ist das Ueberziehen mft emem fanblosen back der e^L Anttoxldans 
einen UV-Absorber. enthalt. Es wurde auch schor, ^^^VS^Sn et I J. Appl. Polymer Sci. 
den Effektdes Uchtschutzmittels im Holzanstnch vereari* ^ ass D N 

30 (1985). 1439. tritt dabei kein Effekt oder nur e.n B^JJ^J^ z .b. beschreibtdie US-A-3,285.855 
- DerZusatzvon phenolischen Ant, ox.dant.en w Hd**» ^Zbaren Hamstoff-Formaldehyd-Alkyd- 
die Farbstabi.feierung von M5be.firn.ssen auf der ^T^STE. def JP . A . 59/1 15 805 werden Holz- 
narzen durch Zusatz von 0.2 Gew,% e,nes ^^^^^ Insekfeid enthalten. 
schutztacke beschrieben. die einen UV-Absorber. e,n i ^S^flTwnd«ten Phenole eine deutliche Sta- 
Es wurde nungefunden. dass Antiox.dant.en vomTyp ? e "f^9 e ™ ejnes LicntS chutzmittels in einem 
bi.isatorwid.ng gegen den Einfluss von Lichtze.gen^ ^^^T^cHia»end mit einem 
die Ho.zoberf.ache penetrierenden ^ndan^tnch app taJ^SSto, enthalten kann. 

^ netrierenden Gmndans,richi der kein uchtschutzmitte ' enth5,t - und 

^gS^ 

tZu^Z^s eine Verbindung. die mindestens eine Grippe der Fonne. . entH,,, 
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wonnRWasserstoff. Methyl oder tert.Buty. bedeutet. insbesondere worin R tertBu* bedeutet 

Bevorzugt ist das Antioxidans e.n Ester der verbindung der Forme. II. 

(H3.5-DWert.butyl^-hydroxyphenyl)-prop.onsaure. .nsbesondere e.ne vere.nau g 



45 



SO 



t-C 4 H 9 



HO — ^ CH 2 CH 2 COO -j- R, 

t-C 4 H 9 



J n 



n 



. Ief b r H , bedeutet und wenn n = 2 ist, Ri -(CH^e- oder 
worin n 1. 2 Oder 4 ist und wenn n = 1 .st. R, CsH,, bedeu *£ u " t 
CH,CH,OCH 2 CH 2 OCH 2 CH r bedeutet. und wenn n = 4 .st R, tCH^C bedeutet. 
Bevorzugt ist femer das Antioxidans eine Verbindung der Forme. II. 
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R 9 R 10 



worin R 5 und R 10 Wasserstoff Oder tertButyl sind, R* und Rg Wasserstoff oder Methyl sind, R 7 Wasserstoff oder 

Methyl und Ra Wasserstoff oder CrC^AIkyl sind. 

Bevorzugt ist ferner das Antioxidans 3,5-Di-tert.butyl-4-hydroxytoluoL 

Beispiele fur erfindungsgemass verwendbare Antioxidantien sind die folgenden Verbindungen : 

1. Alkylierte Monophenole . z.B. 2,6-Di-tert.butyl-4-methyIphenol, 2-Tert.butyl-4,6-di-methyIphenol, 2,6-Di- 
tert.butyl-4-ethylphenol, 2,6-Di-tert.butyl-4-n-butylphenol t 2,6-Di-tertbutyW-i-butylphenoi, 2,6-Di-cyclopentyl- 
4-methylphenoI, 2-{a-MethyicyclohexyIH6-dimethylphenol f 2,6-Di-octadecyl-4-methylphenol, 2,4,6-Tri-cyclo- 
hexylphenol, 2,6-Di-teitbutyI-4-methoxymethylphenol, 2,6-Di-nonyl-4-methylphenol. 

2. Alkylierte Hydrochinone. z.B. 2,6-Di-tertbutyl-4-methoxyphenol, 2,5-Di-tert.butyl-hydrochinon, 2,5-Di- 
tertamyi-hydrbchinon, 2,6-Diphenyl-4-octadecyloxyphenoI. 

3. Hydroxylierte Thiodiphenylether , z.B. 2 t 2'-Thio-bis-(6-tert-butyI-4-methylphenoi), 2,2'-Thio-bis-(4-octyl- 
phenol), 4 l 4 , -Thio-bis-(6-tert.butyI-3-methylphenol), 4 l 4'-Thio-bis-(6-tert.butyi-2-methylphenol). 

4. Alkyliden-Bisphenole, z.B. 2,2'-Methylen-bis-(6-tertbutyl^-methylphenol) t 2,2'-Methylen-bis-(6-tert.bu- 
tyl-4-ethyiphenol), 2 f 2'-Methylen-bis-[4-methyI-6-{a-methylcycIohexyl)-phenol], 2,2'-Methylen-bis-(4-methyl- 
6-cyclohexylphenol), 2,2'-Methylen-bis-(6-nonyl-4-methylpheno!), 2 t 2'-Methyien-bis-{4 I 6-di-tertbutylphenoi) ) 
2,2'-EthyIiden-bis-(4,6-di-tert.butylphenol), 2,2'-Ethyliden-bis-(6-tertbutyl-4-isobutylphenol) ( 2,2'-Methylen- 
bis-[6-{a-methylbenzyl)-4-nonylpheno!], 2 f 2'-Methyien-bis-[6-(a,a-dimethylbenzyl)-4-nonyIphenol] I 4,4'-Methy- 
ien-bis-<2,6-di-tert-butylphenol), 4,4'-Methylen-bis-(6-tert.but^-2-methyiphenol) r 1, 1-Bis-(5-tert.butyi-4-hydr<>- 
xy-2-methyiphenyl)-butan, 2 r 6-Bis-(3-tert.butyl-5-methyl-2-hydroxybenzyl)-4-methylpheno! f 1,1 ,3-Tris-(5-tert- 
butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl)-butan, 1,1-Bis-(5-tert.butyM-hydroxy-2-methyi^^ 

tobutan, Ethylenglycol-bis-[3 f 3-bis-(3'-tert.-butyl-4'-hydroxy-pheny!)-butyrat] ( Bis-(3-tert.butyl-4-hydroxy-5- 
methyl-phenyl)-dicyclopentadien t Bis^2-(3'-tert.butyI-2'-hydroxy-5 , -methyI-benzyI)-64erLbutyl-4-methyI-phe- 
nyi]-terephthalat 

5. Benzylverbindungen . z.B. 1 A5-Tris-(3,5-di-tertbutyM-hydroxy-b^ Bis- 
(3,5-di-tert.butyl-4-hydroxybenzyi)-suffid f 3,5-Di-terLbutyl-4-hydroxy-benzyl-mercaptoessigsaure-isooctyles- 
ter, Bis-(4-tertbuty!-3-hydroxy-2 f 6-dimethylbenzyi)dithiol-terephthaiat t 1,3,5-Tris-(3,5-dkertbutyM-hydroxy- 
benzyl}-isocyanurat, I.S.S-Tris^tertbutyl-S-hydroxy-^e-dimethylbenzylJ-isocyanurat, 3,5-Di-tert.butyl-4- 
hydroxybenzyl-phosphonsaure-dioctadecylester, Ca-Salz des 3.5-Di-tertbutyI-4-hydroxy-benzyl-phosphon- 
sSure-monoethylester, 1,3,5-Tris-(3 t 5-dicyclohexyl-4-hydroxybenzyl)isocyanurat. 

6. Acylaminophenole , z.B. 4-Hydroxy-laurinsaureanilid, 4-Hydroxystearinsaureanilid, 2,4-Bis-(octylmer- 
captoJ-e-t^S-di-tertbutyi^hydroxyanilinoJ-s-triazin, N-(3,5-di-tert.-butyl-4-hydroxyphenyl)-carbaminsaure- 
octytester.^ 

7. Ester der &-(3 t 5-Di-tertbutyl-4-hydroxyphenylVpropionsaure mit ein- oder mehrwertigen Alkoholen, wie 
z.B. mit Methanol, Octadecanol, 1,6-Hexandiol, Neopentylgiycol, Thiodiethylenglycol, Diethyiengiycoi, Triethy- 
lenglycol, Pentaerythrit, Tris-(hydroxyethyl)-isocyanurat, N,N'-Bis-(hydroxyethyi)-oxa!saurediamid. 

8. Esterder|^(5*tertButyl^-hydroxy-3-methvlphenyl)-propionsaure mit ein- oder mehrwertigen Alkoholen, 
wie z.B. mit Methanol, Octadecanol, 1,6-Hexandiol, Neopentylgiycol, Thiodiethylenglycol, Diethyiengiycoi, 
Triethyienglycol, Pentaerythrit, Tris-(hydroxy)ethyl-isocyanurat, N,N'-Bis-(hydroxyethyi)-oxals3urediamid. 

9. Ester der (H3,5-Dicyclohexyl-4-hydroxyphen yQ-propions5ur mit ein- od r mehrwertigen Alkoholen, wi 
z.B. mit Methanol, Octadecanoi, 1 ,6-Hexandiol, Neopentylgiycol, Thiodiethylenglycol, Diethyiengiycoi, Triethy- 
ienglycol, Pentaerythrit, Tris-{hydroxy)ethyl-isocyanurat, N,N'-Bis-(hydroxyethyI)-oxalsaurediamid. 

10. Amide der &-(3,5-Di-t rt.butyt-4-hydroxyphenvl)-propionsaure t wie z.B. N,N'-Bis-(3,5-di-tert.butyM- 
hydroxyphenylpropionyI>-hexamethylendiamin, N,N'-Bis-(3,5-di-tert.-butyl-4-hydroxyphenylpropionyl)-trime- 
thylendiamin, N,N'-Bis-(3,5-di-tert.buty1-4-hydroxyphenyipropi ny!)-hydrazin. 

In bestimmten Fallen kann es von Vorteii sein, zwei oder mehrere soiche Antioxidantien zu verwenden. 
Der Grundanstrich soli in die Holzoberfiache eindringen, er soli deshalb von relativ niedriger Viskositatsein. 
Im einfachsten Fall dient afs Grundanstrich eine Losung des Antioxidans in einem organischen Losungsmittel. 
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worin R 2 Wasserstoff, Methy. Oder tertButy. bedeutet. insbesondere worin R 2 taLBu* bedeutet. 
„ B^gtistfernerdasAntioxidanseineVerbindungderFormellV. 
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30 worin R 3 eine Gruppe ~CH 2 — / \-OH bedeutet. 
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Bevotzugt ist ferner das Antioxidans eine Verbindung der Formel V. 
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4-Benzyloxy-, 4,2',4'-Trihydroxy-, 2'-Hydroxy-4,4 , -dimethoxy-Derivat 

3. Ester von gegebenenfalls substituierten B nzoesaur n . wie z.B. 4-tert.Butyl-phenylsalicyiat, Phenyisa- 
licyiat, Octylph nyl-salicylat, Dib nzoylresorcin, Bis-(4-tertbuty1ben2oyi)-resorcin l Benzoylresorcin, 3 f 5-Di- 
tert.butyi^hydroxybenzoesaure-2,4-dkert-butylphenylester t 
3,5-Di-tertbutyl-4-hydroxybenzoesaurehexadecylester. 

4. Acrylate, wie z.B. a-Cyan-p ? p-diphenylacryisaure-ethyiester bzw. -isooctylester, a-Carbomethoxy-zimt- 
sauremethylester, a-Cyano-p-methy(-r>methoxy-zimtsauremethyiester bzw. -butylester, a-Carbomethoxy-p- 
methoxy-zimtsSure-methylester, N-(p-Carbomethoxy-p-cyanovinyl)-2-rnethy1-indolin. 

5. Nickelver bindungen . wie z.B. Nickelkompiexe des 2 f 2'-Thio-bis-[4-(1,1,3,3-tetramethylbuty!)-phenols] f 
wie der 1 :1- oder der 1 :2-Komplex, gegebenenfalls mit zusatzlichen Liganden, wie n-Butylamin f Triethanola- 
min Oder N-Cydonexyl-diethanolamin, Nickeldibutyldithiocarbamat Nickelsalze von 4-Hydroxy-3 f 5-di- 
tert.butyIbenzylphosphonsaure-monoaIkyIestern. wie vom Methyl- oder Ethylester, Nickelkompiexe von 
Ketoximen, wie von 2-Hydroxy-4-methyl-pheny!-undecylketoxim, Nickelkompiexe des 1-Phenyl-4-lauroyl-5- 
hydroxy-pyrazols, gegebenenfalls mit zusatzlichen Liganden. 

6. Sterisch qehinderte Amine , wie z.B. Bis-t^^e.e-tetramethyl-piperidylJ-sebacat, Bis-{1,2,2,6 # 6-penta- 
methylpiperidyl)-sebacat, n-ButyJ-3,5-di-tertbutyl-4-hydrox^^ 

peridyO-ester, Kondensationsprodukt aus 1-Hydroxyethyl-2,2 I 6 t 6-tetramethyl-4-hydroxypiperidin und 
BernsteinsSure, Kondensationsprodukt aus N ( N'-Bis-{2 1 2 ( 6 l 6-TetramethyI-4-piperidyl)-hexamethylendiamin 
und 4-tert.Octylamino-2,6-dichlor-1 ,3,5-s-triazin, Tris-(2 t 2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-nitrilolriacetat < Tetrakis- 
^.S^etrarnethyM-piperidylH ,2,3,4-butantetraoat, 1 , 1 '-(1 ^-Ethandiyl^bis^S.S.S.S-tetramethyl-piperazi- 
non). 

7. Oxalsaurediamide . wie z.B. 4,4'-Di-octyioxy-oxanilid ( 2 f 2'-Di-octyloxy-5 > 5'-di-tert.-butyl-oxanilid I 2,2'-Di- 
dodecyloxy-S.S'-dhtertbutyl-oxanilid, 2-Ethoxy-2'-ethyl-oxanilid, N,N'-Bis-(3-dimethylaminopropyl)-oxaIamid, 
2-Ethoxy-5-tert.butyl-2'-ethylQxaniIid und dessen Gemisch mit 2-Ethoxy-2'-ethyl-5,4'-di-tert.butyl-oxanilid t 
Gemische von o- und p-Methoxy- sowie von o- und p-Ethoxy-di-substituierten Oxaniliden. 

8. 2-(2-Hvdroxvphenvn-1. 3,5-triazine . wie z.B. 2,4 f 6-Tris(2-hydroxy-4-octyloxyphenyl)-1 ) 3 ) 5-triazin f 2-(2- 
Hydroxy-4-octyloxyphenyIH.6^^^ 2-{2 f 4-Dihydroxyphenyl)-4 t 6-bis(2 ( 4- 
dimethy1phenyl)-1 ,3.5-triazin, 2 l 4-Bis{2-hydroxy-4-propyloxyphenylV6-(2 f 4-dHnethylphenyl)-1 , 3 f 5-triazin ( 2-(2- 
Hydroxy^ctyioxyphenyiH.6-bis(4-methylphenyl)-1 t 3,5-tri^ 

(2,4-dimethyiphenyi)-1 ,3,5-triazin. 

Bevorzugt sind dabei Lichtschutzmittel aus den Klassen 1, 6 und 8. 

Besonders wirkungsvoll ist der Zusatz eines Gemisches eines UV-Absorbers f wie z.B. einer Verbindung 
der oben angegebenen Klassen 1, 2, 3. 4, 7 und 8, bevorzugt 1 und 8 f mit einem sterisch gehinderten Amin, 
wie z.B. einer Verbindung der oben angegebenen Klasse 6. 

Die Menge des zugesetzten Lichtschutzmittels bzw. der Summe derzugesetzen Lichtschutzmittel betragt 
vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew.-%, bezogen auf den Feststoffgehalt des Deckanstriches. 

Der Deckanstrich kann weiter in der Lacktechnolgie Qbliche Zusatze enthalten, wie z.B. Verlaufhilfsmittel, 
Thioxotropiemittel, Flammschutzmittel, Antioxidantien oder losliche Farbstoffe. 

Die Applikation des Deckanstriches erfolgt nach den ublichen Methoden der Holzlackierung, sie kann z.B. 
durch Streichen, Bespruhen oder Tauchen geschehen. 

Der Deckanstrich kann in mehreren Anstrichen aufgetragen werden, damit er eine genugende Schichtdicke 
erhalt Es filngt von dem beabsichtigen Verwendungszeck ab, wie dick der Deckanstrich sein soil. 

Die folgenden Beispiele zeigen die AusfOhrung der Erfindung im Detail. Darin bedeuten Teile Gewir osteite 
und % Gewichts-%. 

In den Beispielen werden die folgenden Stabilisatoren verwendet : 

AO-1 Octadecyl-p-(3 f 5-di-terLbutyl-4-hydroxyphenyl)-propionat 

AO-2 p-(3 f 5-Di-tertbutyl-4-hydroxyphenyl)-propionat des Pentaerythrits 

AO-3 Di- [p-(3,5-Di-tertbutyl-4-hydroxyphenyl>-propionat] des Triethylenglykols 

AO-4 2,4,6-Tris-(3 t 5-di-tert.butyI-4-hydroxybenzyI)-1 ,3,5-trimethylbenzol 

AO-5 DH[p-bis(3-tertbutyl-4-hydroxyphenyl)-butyrat] des Ethylenglykols 

AO-6 Bis(2-hydroxy-3-tert.butyl-5-methyiphenyl)-methan 

LS-1 H3^BenztriazoI-2-yI)-4-hydroxy-5-tertbutylphenyl]-propionat des Polyethylenglykol 300 
LS-2 Di-(1 # 2,2 ( 6,6-pentamethylpiperid-4-yl)-sebacat 
P-1 Tris(2,4-<Ii-tert.butyiphenyl)-phosphit 



Beispiel 1 
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tionen von Benzin. Weitere Beispiele fur Losungsmittel sind aramatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Toluol 
Oder Xylol ; Alkohole, wie z.B. Methanol, Ethanol, Isopropanol od r Butanol ; Ester, wie z.B. Ethylacetat oder 
Butylacetat ; oder Ketone, wie z.B. Aceton, Methylethylketon Oder Methyl-isobutyl-keton. Diese Lfisungsmitt I 
verdampfen bei Raumtemperatur und bleiben daher nicht im Holz. Man kann ab r auch hochsiedend Fius- 
sigkeiten zusetzen, die im Holz bleiben, wie Z.B. hohere Alkanole, Glykole, Glykolether, Glykolester oder Poly- 
glykole. Der Grundanstrich kann auch ein Bindemittei enthalten, wie sie fur Holzanstriche uWich sind. Das 
konnen z.B. Alkydharze und modifizierte Alkydharze sein, selbstvernelzende oder fremdvemetzende Acryl- 
harze, Polyestertiarze, trocknende Oele, Phenolharze, Nitrocellulose oder Mischungen davon. 

Der Grundanstrich kann auch einen oder mehrere Phosphorigsaureester enthalten, welche die Wirkung 
der Antioxidantien synergistisch verstarken konnen. Beispiele fur solche Phosphorigsaureester sind : 
Triphenylphosphit, Diphenylalkylphosphite, Phenyldialkylphosphite, Tris-(nonylphenyl}-phosphit, Trilauryl- 
phosphit, Trioctadecylphosphit, Distearyl-pentaerythritdiphosphit, Tris-{2,4~di-tertbutylphenyl)-phosphit, 
Diisodecylpentaerythrit-diphosphit, Bis-(2,4-di-tert butytpheny!)pentaerythritdiphosphit, Tristearyl-sorbit-tri- 
phosphit. Besonders bevorzugt istdas Tris-(2,4-di-tert.butylphenyl}-phosphit, 

Der Grundanstrich kann auch Konservierungsmittel, z.B. Fungizide oder Insektizide enthalten. Beispi le 
fur verwendbare Fungizide sind Tributylzinnoxid, Phenyi-quecksilbersalze, Kupfemaphthenat, 1-Chlornapht- 
halin oder Pentachlorphenol. Beispiele fur verwendbare Insektizide sind DDT, Dieldrin, Lindan, Parathion oder 
Phoxim. 

Weitere Zusatze, die im Grundanstrich enthalten sein konnen, sind Hartungsbeschleuniger (Trockner) fur 
die Bindemittei, Farbstoffe oder auch Pigmente in geringer Menge. 

Der Grundanstrich besteht in der Hauptmenge aus dem Losungsmittel und enthait z.B. 0,05 bis 1 0 Gew.-% ? 
vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew.-% des Antioxidans. Er kann ausserdem 0,1 bis 5 Gew.-% eines Phosphorigsau- 
reesters enthalten. 

Der Grundanstrich kann auf das Holz nach den hierfur ublichen Methoden aufgebracht werden, beispiels- 
weise durch Tauchen, Streichen oder Bespruhen. 

Der Grundanstrich kann auch ein w§ssriger Anstrich sein. Anstelle des organischen L6sungsmittels treten 
dann als Vehikel Wasser oder Mischungen von Wasserund einem wasserioslichen organischen LdsungsmitteL 
Das Antioxidans und die anderen Inhaltsstoffe kdnnen in diesem Vehikel geiSst oder dispergiert sein. 

Als Deckanstrich kann jeder fur die Lackierung von Holz geeignete Lack verwendet werden. Er enthSIt 
meist ein Bindemittei, gelostoder dispergiert in einem organischen Losungsmittel oder in Wasser oder in einem 
Wasser/Losungsmittel-Gemisch. Das Bindemittei kann z.B. ein lufttrocknendes bzw. bei Raumtemperatur hart- 
bares Lackharz sein. Beispiele hierfur sind Nitrocellulose, Polyvinyiacetat, Polyvinyichlorid, ungesattigte Poly- 
esterharze. Polyacrylate. Polyurethane. Epoxidharze, Phenolharze, insbesondere aber Alkydharze. Das 
Bindemittei kann auch ein Gemisch verschiedener Lackharze sein. 

Soweit es sich urn hartbare. Bindemittei handelt, werden sie meist zusammen mit einem HSrter und/oder 
einem HSrtungsbeschleuniger eingesetzt. 

Als organische Losungsmittel konnen die fur Lacke ublichen Losungsmittel verwendet werden, z.B. alipha- 
tische. aromatische oder cycloaliphatische Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Ester, Ketone oder Chlorkohlenwas- 
serstoffe. 

Wasser/Losungsmittel-Gemische sind z.B. Gemische von Wasser mit niedrigen Alkoholen, Glykolen oder 
Glykolethem. 

Der Deckanstrich kann auch eine durch Strahlung hartbare losungsmittelfreie Zusammensetzung von pho- 
topolymeri^erbaren Verbindungen sein. Beispiele hierfur sind Gemische von Acrylaten bzw. Methacrylaten, 
ungesattigte Polyester/Styrol-Gemische oder Gemische sonstiger ethylenisch unbes§ttigter Monomeren bzw. 
Oligomeren. 

Der Deckanstrich kann einen loslichen Farbstoff und/oder ein Pigment und/oder einen FGIIstoff enthalten. 
Das Pigment kann ein organisches, anorganisches oder metall isches Pigment sein. Der Fullstoff kann z.B. Talk, 
Kaolin, Calciumcarbonat oder Aluminiumsiiicat sein. Vorzugsweise ist der Deckanstrich ein Klariack, das 
heisst, erenthalt keine ungelosten Bestandteile. 

Obwohl der das Antioxidans enthaltende Grundanstrich bereits einen guten Lichtschutz bewirict, ist es vor- 
teilhaft, dem Deckanstrich ein Uchtschutzmittel zuzusetzen. Beispiele fur geeignete Lichtschutzmittel sind die 
foigenden Verbindungen : 

1 . Z-C^-HydroxyphenvD-benztriazole , wie z.B. das S'-Methyl-, 3',5'-Di-tertbutyi-, 5'-tert-Butyl- ( 5'-(1,1 ,3,3- 
Tetramethylbutyl)-, 5-Chlor-3',5'-dMerLbutyl- ( S-Chlor-S'-tertbutyl-S'-methyl-. 3'-sec.Butyl-5'-tert.butyl f 4'- 
Octoxy-, a'.S'-Di-terLamyU, 3'.sec.Dodecyl-5'-methyl-, 3',5'-Bis-(a,a-dimethylbenzyl)-Derlvat, der Octylester 
der 3-(5-Chlorbenztriazol-2-yl)^-hydroxy-5-terLbutylphenylpropionsaure Oder Polyethylenglykoi-300-ester 
der 3-{Benztriazol-2-yl)-4-hydroxy-5-tert.butylphenylpropionsaure. 

2. 2-Hydroxybenzophenone , wie z.B. das 4-Hydroxy-, 4-Methoxy-, 4-Octoxy-, 4-Decytoxy-, 4-Dodecyloxy-, 
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korper (= 0,17 Teile bezogen auf den Anstrich). 

Der Grundanstrich wird mit einem Pinsel auf Fichtenholzbretter aufgetragen und 24 h bei Raumtemperatur 
getrocknet Als Deckanstrich wird die in Beispiel 1 beschriebene Dickschichtlasur verwendet und wird wie in 
Beispiel 1 in 3 Pinselanstrichen aufgetragen. 

Die Proben werden 4,5 Monate in Basel unter45° Sud im Freien bewittert. Vorund nach der Bewitterung 
wird der Yellowness-Index (Yl) der Probenoberflache nach ASTM D 1925 gemessen. In Tabelle 2 ist die 
Zunahme des Yl.bei der Bewitterung angegeben. 



Tabelle 2 

Antioxidans 

im Grundanstrich *> 


Zunahme des YI nach 
4,5 Monaten Bewitterung 


keines 


38,5 


1 % AO-2 


32.5 


l%AO-3 


33.2 


0.5 % AO-2 + 0.5 % P-l 


34.2 


0.5 % AO-4 + 0,5 % P-l 


35,2 



Menge bezogen auf den Festkorpergehalt des Grundanstriches 



Beispiel 3 



Als Grundanstrich (Impragnierung) wird eine 0,5 %ige Losung des Antioxidans in Xylol verwendet. Diese 
wird zweimal mit dem Pinsel auf das Holz aufgetragen und dann die Proben 24 h bei Raumtemperatur getrock- 
net 

Als Deckanstrich wird die in Beispiel 1 beschriebene Dickschichtlasur verwendet und wird wie in Beispiel 
1 aufgetragen. 

Die Proben werden 4,5 Monate in Basel unter 45° Sud im Freien bewittert. Gemessen wird der Yellow- 
ness-Index (Yl) vor und nach der Bewitterung. 



Tabelle 3 

Antioxidans in Zunahme des YI 

der Grundierung nach 4,5 Monaten 

keines 37, 1 

AO-2 32,8 

AO-5 34,8 

AO-6 33,4 

AO-4 + 0,5 %P-i 32,1 

Beispiel 4, 

Es werden die in B ispiel 1 beschriebenen Grund- und Deckanstrich verwendet und wie dort beschrieben 
aufFicht nholzbretter aufgetragen. 

Die Proben werden in einem Xenon-Schnedbewitterungsgerat (Zyklus : 102 min trockene Belichtung, 18 
min BesDruhunq) bewittert In bestimmten Zeitabstanden wird der 60°-Glanz der Probenob rfiache nach DIN 
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27 Teilen eines Alkydharzes (Jagalyd Antihydro®, E. Jager KG, 60%ige Losung in Testbenzin) 

I Teil eines Hartungskatalysators (Antihydro Trockner, E. Jager KG) 
3 Teile 2-Ethoxyethanol 

0,5 Teile eines Hautverhinderungsmittels (Ascinin® P, Bayer AG) 
1,3 Teile eines Konservierungsmittels (Traetex® 293, Acima AG) 
67,2 Teile Testbenzin. 

Dieser Grundanstrich hat einen Festkorpergehalt von ca 17 %. 
Dazu gibt man die in der Tabelle 1 aufgefuhrten Antioxidantien, jeweils in 10 Teilen Xylol gelost 

Der Grundanstrich wird mit einem Pinsel auf Fichtenholzbretter (30x10x1 ,5 cm) aufgetragen und 24 h b i 
Raumtemperatur getrocknet 

Als Deckanstrich wird eine Dickschichtlasur auf Alkydharzbasis der folgenden Zusammensetzung verwen- 

det : 

53 Teile eines Alkydharzes als 60%ige Losung in Testbenzin (Jagalyd® Antihydro) 

II Teile eines Thixotropiemittels als 50%ige Losung in Testbenzin (Jagalyd® Antihydro Thix N) 
1,9 Teile eines Hartungskatalysators (Jaber-Antihydrotrockner) 

33,4 Teile Testbenzin K 60 

0,3 Teile eines Hautverhinderungsmittels (Ascinin® P, Bayer AG) 
0,4 Teile eines Konservierungsmittels (Exkin® II, Servo BV) 

Diese Lasur enthalt kein Pigment und enthalt ca 38 % Festkorper (Bindemittel). Soweit dem Deckanstnch 
Lichtschutzmittel zugesetzt werden, werden diese in wenig Xylol vorgeidst. 

Der Deckanstrich wird auf die grundierten Bretter mit einem Pinsel in drei Anstrichen aufgetragen. Zwh 
schen jedem Auftrag lasst man die Probe 24 h bei Raumtemperatur trocknen. 

Die so bereiteten Proben werden in der Nahe von Zurich unter 45° Sud im Freien bewittert. Nach 1 1 Mona- 
ten wird der Oberflachenglanz und die von Pilzen befallene Flache gemessen. 

Tabelle 1 



Antioxidans ira 
Grundanstrich J) 


Lichtschutzmittel 
im Deckanstrich 1J 


60°-Glanz 


von Pilzen 
befallene Flache 


Keines 


Keines 


nicht mehr 
messbar 


100 % 


Keines 


1 %LS-1 
1 % LS-2 


40% 


70% 


l%AO-l 


Keines 


73% 


20% 


1 % AO-1 


1 % LS-1 
1 % LS-2 


73% 


5% 



1) Menge bezogen auf den Festkorpergehalt des Anstriches 
Beispiel 2 

Ein Grundanstrich (Impragnieamg) wird bereitet aus 

2 Teilen eines Alkydharzes (Jagalyd® Antihydro, 60%ige Losung in Testbenzin) 
1 Teil Hartungskatalysator (Jagalyd® Antihydrotrockner) 

3 Teile 2-Ethoxy thanol 

0,2 Teile eines Hautverhinderungsmittels (Luactim® M, BASF AG) 
1 [3 Teile eines Konservierungsmittels (Traetex® 293, Acima AG) 
52,5 Teilen Testbenzin 
15 Teilen Xylol. 

Dieser Grundanstrich hat einen Festkorpergehalt von ca 17 %. 
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Antioxidans im % Glanz nach Bewitterungszeit von 



Grundanstrich 


262 h 


533 h 


1039 h 


1302 h 


keines 


43 


51 


22 


10 


1 % AO-1 


53 


64 


59 


30 


1 % AO-3 


62 


68 


70 


51 



m) Menge bezogen auf den Festkorpergehalt des Grundanstriches 



Patontanspruch© 

1. Verfahren zum Schutzen einer Holzoberfiache gegen Schadigung durch Licht durch Behandlung mit 

a) einem die Holzoberfiache penetrierenden Grundanstrich, der kein Lichtschutzmittel enthalt, und 

b) einem oder mehreren Deckanstrichen, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Grundanstrich mindestens ein Antioxidans vom Typ der stensch 
gehinderten Phenole enthalt. 

2. Verfahren gemass Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass das Antioxidans eine Verbindung ist, die 
mindestens eine Gruppe der Formel I enthalt, 

R 



HO 



-p- 



(CH 3 )3C 

worin R Wasserstoff, Methyl oder tert.Butyl bedeutet. 

3. Verfahren gemass Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Antioxidans eine Gruppe der Formel I 
enthalt, worin R tert.Butyl isL 

4. Verfahren gemass Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. dass das Antioxidans ein Ester der p-(3,5-Di- 
tert.bjjtyl-4-hydroxyphenyl)-propionsaure ist 

5. Verfahren gemass Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet. dass der Grundanstrich ein Bindemittel und/oder 
eine hochsiedende Flussigkeit enthalt. 

6. Verfahren gemass Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. dass der Grundanstrich einen Phosphorigsaure- 
ester enthalt. 

7. Verfahren gemass Anspruch "l.dadurchg kennzeichnet. dass der Grundanstrich ein Konservierungsmitte! 
enthalt. 

8. Verfahren gemass Anspruch 1, dadurch g k nnzeichn t. dass der Decklack ein Klarlack ist 

9. Verfahren gemass Anspruch 1, dadurch g kennzeichnet, dass der Decklack ein oder mehrere Lichtschutz- 
mittel enthalt. 

10. Verfahren gemass Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet. dass d r Decklack einen UV-Absorber und ein 
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sterisch gehindertes Amin als Lichtschutzmittel enthait 

11. Schutzanstrich fur Holz, bestehend aus 

a) einem die Holzoberflache penetrierenden Grundanstrich, der kein Lichtschutzmittel enhait, und 

b) einem Oder mehreren Deckanstrichen, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Grundanstrich mindestens ein Antioxidans vom Typ der sterisch 
gehinderten Phenoie enthait 

12. Schutzanstrich fur Holz gemass Anspruch 11 ( dadurch gekennzeichnet, dass der Grundanstrich eine 
Losung eines phenol ischen Antioxidans in einem organischen Losungsmittel ist. 



